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(S4) TemporSr bberf lachengeschiitzte Massivtragschicht ftir 
PUR-OrtverschSuraung bei WarradSchern 



(57) Die Erfindung betrifft eine temporar oberf lachengeschiitzte 
Massivtragschicht fur nachfolgende PUR-OrtverschSumung bei Warmdach- 
konstruktionen. Z.iel der Erfindung ist die material- und kostensparende 
Losung des Problems der bisherigen Noteindeckung und Winterfest- 
raachung derartiger Rohdecken und Verringerung bisheriger Verfahrens* 
schritte und -beschr&nkungen. Aufgabe der Erfindung ist es, den 
Einsatz des ef fektiven DSmmdeckungsverf ahrens der. PUR-Ortver schSumung 
auch auf witterungsgeschtitzter bzw, grundierter. Massivtragschicht bei 
unvermindertem Haftverbund gegemiber dem WarmestoB der exothermen 
PUR-Schaumbildungsreaktion und den erhartungsbeaingten Schwind- 
spannungen zu gewahrleisten* Erf indungsgeraaB wird die Aufgabe dadurch 
gelost, daB eine wHBrige Dispersion , vorzugsweise eine weichmacher- 
und losungsmittelfreie Dispersion definierten Feststof f gehalts an 
AcrylsSureester— Copolymerisaten aufgetragen wird. und nach Wasserabgabe . 
ein fester , klebfreier, wasser- und lichtbestandiger , ausreichend 
verseif ungsresisteriter Film entsteht. 
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Temporar oberflachengeechiitzte llassivtragachicht fur 
PUR-Ortverschaumung bei Warmdachern 

Ariwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erf indung bet riff t eine temporar obeiflachenge- 
schtitzte, eingeechrankt dif f usionsf ahige Massivtrag- 
achicht fiir nachfolgende PUR-Ortverschaumung bei 
Warmdachkonstruktionen des Y/ohnungs-, Gesellschaf ts-, 
Industrie- und Landwirtschaf tsbaus. 

Charakteristik der bekannten technischen Losungen 

Aus der Beschreibung des Standes der Technik geht her- 
vor, dafi zur Dammung von Warmdachern auf die Tragschicht 
Polyurethanhartschaumstoff verspriiht wird, wobei die 
Dammschicht zugleich als funktionelle Dachhaut gilt 
bzw* mit einem anschlieflenden Oberf lachenschutz ver- 
sehen ist« Das AusfUhrungsverf ahren der PUR-Ortver- 
schaumung ftir Dammdeckungen hat sich als eine ratio- 

nelle Methode in der Praxis bewahrt* 

. Ortverschaumte Polyurethandammdeckungen nriissen jedoch 
gemaB Zulassung unter vblligem Verzicht auf die ublichen 
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Dampfsperren auegefiihrt werden, d # h« unmittelbar auf unbe- 
handelnden Tragschichten bzw« -konstruktionen* Diese Tat- 
sache liegt darin begrundet, daB es auf Grund der exother- 
men Bildungsreaktion und der Entstehung von Schwindspan- 
nungen zu Abl5sungen der Dammschicht bei ein- und raehrla- 
gigen biturainoseri Dampfsperren aus normalen, unbesandeten 
Dachpappen oder Glaevliesbelag koramt. Lasselbe gilt fur 
das Verschaumen auf bituminSsen Dach- oder Sperranstrichen* 
Der geschilderte Umstand eines unerwtinschten Trenneff ektes 
zwingt dazu, jahreszeitlich sonst durchaus angebrechte pro- 
visorische Eindeckungen aiiszuschlieflen* 
Weiterhin 1st f estzustellen, daB bei HiederschlSgen die 
vSllig ungeschiitzte Tragschicht. enorm durchf euchtet und "* 
ausreichende technologische Trocknungszeiteri erforderlich 
warden. 

Bekannte Anstrichstoff e sind fur den beabeichtigten Zweck 
weitgehend ungeeignet. So oind die PVAC-Dispersionsanstri- 
ohe auf alkalischem Untergrund* akut verseifungsgef ahrdet 
und unterliegen bei Wassereinwirkung deutlichen Quell- und 
Weichraachungsvorgangen. 

Einer starken Alterung durch atmospharische Einfliisae und 
UV-licht sind Anstriche auf Basis von Polyvinylidenchlorid- 
dispersionen ausgesetzt, so daB ihre fiillstoff reie Anwen- 
dung im Preien ausscheidet # 

Abzulehnen sind auch alle Anstriche, die die naturEche At- 
mung poroser Baustoff e nahezu ausschalten, da man rait einer 
bestimmten inneren Durchf euchtung rechnen, ein Auftreg auf 
lediglich oberflachentrockenera Untergrund aber moglich sein 
muB* Zu groBerer lokaler Peuchteanreicherung kommt es insbe 
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eond ere bei Verwendung geringwertigen Bet one in Vergufifugen, 
Ausgleichschichten, Aufkantungen usw. nach der Montage, Al- 
len bituminSsen und aus Bitumen und Plesten kombinierten 
Anstrichstoff en gemeirisam ist die Trennwirkung bzw. der 
stark geschwachte Haftverbund gegeniiber PUR-Schaum. 
Bin noch weitaus starkerer Antihaftef f ekt etellt sich 'ein 
beira Hydrophobieren von Oberflachen durch Silikonimprag- 
nierung. 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung iat die material- und kostenaparende 
ISsung des Problems der bisherigen Noteindeckung und Win- 
terfeatraachung der fur die PUR-Ortverschaumung vorgesehenen 
Tragschichten und eine Verkiirzung der Stillstandzeiten bei 
der Verschaumung, indem eine vortibergehende Durchf euchtung 
des Untergrundes bei Niederschlagen nahezu auageschlosaen 
und schnelles quantitativea Abtrocknen der Oberflache ge- 
si chert ist. 

Darlegung des Wesens der Erfindung \ 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, auf die Tragschicht 
des Warmdaches ein begrenzt dampf sperrendes Oberflachenschutz- 
system auf zubringen, deaaen adhaaive Eigena'chaf ten einen un-. 
verminderten vollflachigen Haftverbund gegeniiber dem Warme- 
st ofi der exothermen PUR-Schaumbildungsreaktion und den er^ 
hartungabedingten Schwindspannungen (E max 1 %) gewahrleistet 
bzw. daa eine Grundierung fUr nachfolgende Dampf sperranatrich- 
systeme wie beispielsweise auf Baais Epoxidharz Oder Poly- 
urethan bildet. 

ErfindungsgemaG wird die Aufgabe dadurch gelSst, dai3 auf der 
Massivtragschicht ein temporarer Oberflachenschutz aus einer 



- 

O 



This Page Blank (uspto) 



2 f 0 4 24 

-4- 



wassrigen Dispersion von Copolymerisaten, vorzugsweise einer 
weichmacher- und lb'sungsmittelf reien Dispersion xnit 38 bis 
45 % Feststoffgehalt an Acrylsaureestern, hergestellt wird, 
mit hoher Wasserdichtigkeit und eingeschrankter Diffusions- 
. fShigkeit bei hervorragendem Haftverbund zura Untergrund so- 
wie gegenuber der nachfolgenden PUR-Verschaumung bzw. gegen- 
tiber zusatzlichen Dampfsperr- und sonstigen Anstrichsystemen. 

AusfUhrungsbei spiel 

Die Erfindung soil anhand nachfolgenden Ausflihrungsbeispiels 
naher erlautert werden. 

Auf die fttr eine PUR-Ortverachauraung,vorgesehene Massiv- 
tragschicht eines Warmdaches wird durch an sich bekannte Ver- 
fahren, beispielsweise Auf streichen, eihe wassrige Disper- 
sion von Acrylsaure ester - Copolymerisaten aufgebracht, die 
nach Erreichen eines klebfrei en, transparent en Films urn einen 
weiteren 2« Anstrich aus dem gleichen Material efganzt wer- 
den kann* 

Nach vollstandiger Trocknung wird durch die beschriebene Dis- 
persion eine temporar oberflachengeschtitzte, eingeschrankt 
diffusionsfahige Massivtragschicht gebildet, die sowohl gegen 
liber der nachfolgenden bekannten PUR-Ortverschaumung als auch 
bei einem zusatzlichen Dampf sperranstrich einen sicheren Haft 
verbund gewahrleistet. 
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Erfindungsanspruch •. 

1* Temporar oberflachengeschiitzte Massivtragschicht fur PUR- 
Ort vers chauniung b ei Warntf achern f d adurch _ gekennzeichnet 9 
dafl durch eine wassrige, weichraacher- und losungsmittel- 
freie Dispersion auf Basis von Acrylsaure ester - Copoly- 
merisation mit Feststoff gehalten von 38 bis 45 % eine 
waeserdichte, dabei ausreichend dif fusionsf ahige Schutz- 
schicht vor der PUR-Ortverschaumung auf die Dachober- 
flache aufgebracht wird* 

2* Temporar oberflachengeschiitzte Massivtragschicht. nach 
Punkt 1« dadurch gekennzeichnet , daS die aufgebrachte 
Schutzschicht als Grundierung fur nachfolgende, an sich 
bekannte Dampf sperranstrichsysteme, beispielsweise aus 
Epoxidharz oder Polyurethan bei vorgesehener PUR-Ortver- 
schaumung eingesetzt wird* 
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